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Description 

La presents invention a pour objet une composition notamnnent cosm6tique pouvant en particulier se presenter 
sous forme d'une Emulsion, et susceptible d'dtre utilisde pour le soin et/ou le maquiltage de la peau. des semi-mu- 

5 queuses, des muqueuses et/ou des phan&res. 

Les compositions cosm^tiques de maquillage comprennent g^nSralement des corps gras tels que des huiles et 
des cires, et une phase particuiaire g6n6ra!ement compos6e de charges et de pigments. Elles peuvent ainsi se pre- 
senter, par exemple dans les cas des rouges k I6vres, sous forme de sticl^ ou bSton ou sous forme de pSte souple. 
Les compositions de maquillage peuvent egalement comprendre de I'eau ou une phase hydrophile, et se presenter 

10 alors notamment sous forme d'dmulsion huile-dans-eau, eau-dans-hulle, Emulsion multiple, solution ou gel aqueux, 
notamment lorsqu'tl s'agit d'un fond de telnt, de cr^me teint^e, de cr^me de soin ou d*un produit solaire. 
On a constate que lorsque ces diverses compositions cosmdtiques sont appliqu^es sur la peau, les muqueuses ou 
les semi-muqueuses, elles pr6sentent rinconv6nient de transferer. On entend par 1^ que la composition est susceptible 
de se deposer, au nrK>ins en partie, sur certains supports avec lesqueis elle est mise en contact, tels que, par exemple, 

IS un verre, un vdtement ou la peau. En se ddposant, ladite composition lalsse une trace sur iedit support. II s'en suit 
done une persistance mddiocre de la composition sur la peau ou les muqueuses, d'oii la necessity de renouveler 
reguli^rement son application. 

Un autre inconvenient de ces compositions reside dans le probl^me de migration. On a en effet constate que certaines 

compositions avaient tendance k se propager k I'interieur des ridules et/ou des rides de la peau, dans le cas des f onds 
20 de telnt; dans les ridules qui entourent les levres, dans le cas des rouges k levres; dans les plis de la paupiere, dans 

le cas des fards k paupieres. On a egalement constate, dans le cas notamment des fards k paupieres, i'apparition de 

stries dans le maquillage, generees par les mouvements des paupieres. Tous ces phenomenes engendrent un effet 

inesthetique, que la consommatrice souhaite bien evidemment eviter. 

La presente invention a pour but de proposer une composition qui permet d'obtenir un film de tres bonne tenue, 
2S qui ne transfere pas et ne tache pas un support avec lequel II seralt en contact. 

L'invention a done pour premier objet I'utilisation d'un polymdre poIy(acide 2-acfylamido 2-m6thylpropane sulfo- 

nique) reticule et neutralise k au moins 90% dans une composition cosmetique, dermatologtque, hygienique et/ou 

pharmaceutique, afin de limlter. diminuer et/ou de supprimer le transfert et^ou la migration de ladite composition; et/ 

ou afin d'ameiiorer la tenue de ladite composition. 
30 L'invention a egalement pour objet Tutllisation d'un tel polymere comme agent permettant de limiter, diminuer et/ou de 

supprimer le transfert et/ou la migration de ladite composition, et/ou comme agent permettant d'ameiiorer la tenue de 

ladite composition. 

Un autre objet de l'invention est une composition cosmetique, derniatologique, hygienique et/ou pharmaceutique, se 
presentant sous la forme de, et/ou comprenant, une emulsion huile-dans-eau, une emulsion eau-dans-huile, une emul- 
^ sion multiple ou une solution multiphasee, comprenant en outre au moins un polymdre poly(acide 2-acrylamido 2-me- 

thylpropane sulfonique) reticule et neutralise k au moins 90%, et des pigments. 

Encore un objet de l'invention est une composition cosmetique, dermatologique, hygienique et/ou pharmaceutique, se 
presentant sous la forme de, et/ou comprenant, un gel aqueux, une solution aqueuse, hydroalcoolique ou multiphasee, 
comprenant en outre au moins un polymere poly(acide 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) reticule et neutralise 
40 k au moins 90%, et des colorants hydrosolubles. 

Un autre objet de l'invention est une composition de maquillage ou de soin sans transfert, comprenant au moins un 
tel polymere, 

L'invention a encore pour objet un procede pour limiter, diminuer et/ou empdcher le transfert d'une composition cos- 
metique, dermatologique, hygienique et/ou pharmaceutique, notamment une composition de maquillage ou de soin 

45 de la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses et/ou des phanferes. consistant k introduire dans ladite composition 
au moins un polymdre poly(acide 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) reticule et neutralise k au moins 90%. 

On a de plus constate que les compositions selon l'invention ne migrent pas au cours du temps. 
D'autre part, les compositions telles que les prodults pour le soin, I'hygiene ou le maquillage qui contiennent le pofymdre 
selon l'invention, s'etalent de fagon homog^ne sur la surface locale k traiter; les compositions capillaires s'etalent et 

50 se repartissent de fa9on regultere le long des fibres keratiniques et ne ruissellent pas sur le front, la nuque ou le visage 
ou dans les yeux. Cecl est notamment dO au polymere utilise, qui, grSce k ses proprietes particuli6res d'agent epais- 
sissant et/ou geilfiant, permet d'obtenir un trfes grand nombre de formulations cosmetiques contenant des supports de 
nature diff6rente. 

De plus, les compositions selon l'invention supportent les actifs cosmetiques classiques, et specifiques, notamment 
55 les hydroxyacides. 

Enfin, leurs proprietes cosmetiques sont tres interessantes : elles procurent une certaine f raicheur k I'application. ainsi 
qu'une grande douceur. 

Les compositions selon l'invention comprennent done au moins un polymere poly(acide 2-acryIamldo 2-methyl- 
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propane sulfonique) r^ticul^ et neutratisd k au moins 90%. Ce polym^re poly(acide 2-acryiamido 2-m6thylpropane 
sulfontque) rdticuld et pratiquement ou totalement neutralist est gtndraiement hydrosoluble ou gonflable dans I'eau. 
Ces polym^res sont en gdndral caractdrists par le fait qu'iis comprennent, distribute de fagon atdatoire : 

5 a) de 90 h 99,9% en poids de nnotifs de formule gtntrale (1 ) suivante : 
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CH, 



-C CHj SO"X* 

I 

CH, 



(1) 



dans laquelle X-^ dtsigne un cation ou un mtlange de cations, au plus 10% molaire des cations pouvant dtre 
des protons H+ ; et 

20 b) de 0,01 k 1 0% en poids de nnotifs rtticulants provenant d'au moins un monomtre ayant au nnoins deux doubles 
liaisons oldfiniques ; les proportions en poids dtant ddfinies par rapport au poids total du polymtre. 



De fa$on pr6t6rentlelle, les polymferes de I'inventlon comportent un nombre de motifs de formule (1) dans une 
quantity suffisamment tievte pour obtenir des particules de polymtre dont le volume hydrodynamique en solution 
2S d'eau prtsente un rayon allant de 10 ^ 500 nm et dont la distribution est homogtne et unlmodale. 

Le volume hydrodynamique est dttenmint par le coefficient de diffusion D selon STOKES-EINSTEIN selon la mtthode 
de caracttrisation d'un mtlange de polym&res par diffusion au LASER dScrite dans rarticle de CHI WU et al, Macro- 
molecules, 1995. 28,4914-4919. 

Les polymtres selon I'lnvention plus particull^rement prtftrts comprennent de 98 k 99.5 % en poids de motifs de 
30 formule (1 ) et de 0,2 ^ 2 % en poids de motifs rtticulants. 

Le cation X*** reprtsente un cation ou un melange de cations choisis en partlculler parml un proton, un cation de 
mdtal alcalin, un cation Equivalent de celui d'un mdtal alcalino-terreux ou I'ion ammonium. Le cation X-** prtftrentiel 
est le cation NH4+. 

Plus particulitrement, 90 k 100% mole des cations sont des cations Nh^-^ et 0 ^ 10% mole sont des protons (H-^). 

3S Les monomtres de reticulation ayant au moins deux doubles liaisons oltfiniques sont choisis par exemple parmi 
le dipropyltneglycol-dtallyltther, les polyglycoldiallyldthers, le tritthyldneglycol-divinylether, Thydroquinone-diallyl- 
tther, le t6trallyl-ox§thanoyle ou d'autres allyl ou vinyltthers alcools polyfonctionnels, le diacrylate de tttratthyl6ne- 
glycol, la triallylamine, le trimtthylolpropane-diallyltther, le m6thylen-bis-acrylamide ou le divinylbenz6ne. 
Les monomtres de reticulation ayant au moins deux doubles liaisons oltfiniques sont plus particuli^rement choisis 

40 parmi ceux rdpondant k la formule gtndrale (2) suivante : 
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dans laquelle dtsigne un atome d'hydrogtne ou un radical atkyle en C^-C4 et plus particulidrement le radical mtthyle 
(trimtthylol propane triacrylate). 

La reaction de polymerisation des polymeres de I'lnvention produit non seulement des chaTnes Iin6aires mais aussi 
des molecules de polymere ramifiees ou rettcuiees. Ces molecules peuvent §tre caracterisees notamment par leur 
comportement rheologique dans I'eau mais plus partlculierement par la diffusion de la lumidre dynamique. 

Dans le cas de (a caracterisation des molecules par la diffusion de la lumitre dynamique, on mesure la distribution 
du volume hydrodynamique des structures du polymere. Les macromoiecules dissoutes dans f'eau sont flexibles et 
entourees par une enveloppe de solvatation formee de nrK>iecules d'eau. Avec des polymtres charges comma ceux 
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de rinvention, la taille des molecules depend de la quantity de set dans Teau. Dans les solvants polaires. la charge 
uniforme le long de la chaTne principale du polym^re conduit k une expansion innportante de la chaTne polym^rique. 
Le fait d'accroTtre la quantity de set augnnente la quantity d'electrolyte dans le solvant et fait ^cran aux charges uni- 
formes du polym^re. En plus des molecules transport^es dans Tenveloppe de solvatation. les molecules de solvant 
s sont fix6es dans les cavitds du polymdre. Dans ce cas, les nnoldcules de solvant font partie des macromoldcules en 
solution et se d§placent k la mdme vitesse nnoyenne. Ainsi, le volume hydrodynamique ddcrit la dimension lin6aire de 
la macromol6cule et de ces molecules de solvatation. 

Le volume hydrodynamique V|^ est ddtermind par la formule sulvante : 

MxCV^-KlV.) 
V. = = — 



avec: 

IS 

Nfi^ d6signant le nombre d'Avogadro ; 
M est la masse en gramme de la macromol§cule non dissoute, 
^/■^ d6slgnant le volume sp6cifique du solvant ; 
V2 designant le volume sp^cifique de la macromol6cul6 ; 
20 d la masse en grammes du solvant qui est associd avec 1 gramme de macromol^cule non dissoute. 

Si la particule hydrodynamique est sph^rique, il est alors facile de calculer k partir du volume hydrodynamique le 
rayon hydrodynamique par lafomnule : 



avec R ddsignant le rayon dynamique. 
30 Les cas ou les particules hydrodynamiques sont des spheres parfaites sont extrdmement rares. La majority des 
polym^res 8ynth6tiques impliquent des structures compact6es ou des ellipsoides k haute excentricit^. Dans ce cas, 
la determination du rayon s'effectue sur une sphere qui est dquivalente d'un point de vue frottement k la forme de la 
particule considSr^e. 

En r5gle gdndrale, on travaille sur des distributions de poids moldculaire et done sur des distributions de rayon et 
3S de volume hydrodynamique. Pour les syst^mes polydispers^s, on dort calculer la distribution des coefficients de dif- 
fusion. De cette distribution , on en deduit les r^sultats relatrfs k la distribution radiale et k la distribution des volumes 
hydrodynamiques. 

Les volumes hydrodynamiques des polym6res de I'invention sont en particulier determines par diffusion de la 
lumidre dynamique k partir des coefficients de diffusion D selon STOKES-EINSTEIN de formule : D = kT/6niiR ou k 
40 est la constante de Boitzmann, T la temperature absolue en degres Kelvin, ti est la viscosite du solvant (eau) et R est 
le rayon hydrodynamique. 

Ces coefficients de diffusion D sont mesures selon la methode de caracterisation d'un melange de polymeres par 
diffusion au LASER decrite dans les references suivantes : 

45 (1 ) Pecora, R ; Dynamic Light Scattering ; Plenium Press, New York. 1976 ; 

(2) Chu, B ; Dynamic Light Scattering ; Academic Press, New York, 1994 ; 

(3) Schmitz, KS ; Introduction to Dynamic Light Scattering ; Academic Press. New York, 1990 ; 

(4) Provincher S.W. ; Comp. Phys., 27, 21 3, 1 982 ; 

(5) Provincher S.W. ; Comp. Phys., 27, 229. 1982 ; 

50 (6) ALV Laservertriebgesellschaft mbH, Robert Bosch Str. 47, D-63225 Langen, Germany; 

(7) ELS-Reinheimer Strasse 11, D-64846 Gross-Zimmem, Germany ; 

(8) CHI WU et al. Macromolecules. 1995, 28.4914-4919. 

Les potymeres particulierement preteres sont ceux presentant une viscosite mesuree au viscosimetre BROOK- 
55 FIELD, mobile 4. k une vitesse de rotation de 100 tours/hiinutes. k 25'^C, et en solution aqueuse ^ 2 % en poids, 
superieure ou egale k 1000 cps et plus preferentiellement allant de 5000 cps k 40000 cps et plus particutierement de 
6500 cps k 35000 cps. 

Les poly(acide 2-acrylamido 2*methylpropane sulfonique) reticules selon I'invention peuvent dtre obtenus selon 
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le procdd6 de preparation comprenant les dtapes suivantes : 

(a) on disperse ou on dissout le monomdre acide 2-acrylamido 2-m6thylpropane sulfonique sous forme libre dans 
une solution de tertio-butanol ou d'eau et de tertio-butanol; 
5 (b) on neutralise la solution ou la dispersion de nrtonom^re obtenue en (a) par une ou plusieurs bases naindrales 

ou organiques, de preference rammoniaque NH3, dans une quantity permettant d'obtenir un tauxde neutralisation 
des foncttons acides sulfoniques du polymere ailant de 90 h 100%; 

(c) on ajoute k la solution ou dispersion obtenue en (b), le ou les monom^res r6ticulants; 

(d) on effectue une polymerisation radicalaire classlque en presence d'amorceurs de radicaux libres k une tem- 
10 perature ailant de 10 ^ ISO^'C; le polymdre precipitant dans la solution ou la dispersion k base de tertio-butanol. 

Les poly(acide 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) reticules, pratiquement ou totalement neutralises peu- 
vent etre presents dans les compositions selon I'invention k une concentration de 0,01 k 20% en poids par rapport au 
poids total de la composition, de preference 0,1 k 5% en poids, et plus preterentiellement 0,4 k 2% en poids. 
IS Les compositions de I'invention contiennent en outre un milieu cosmetiquement, hygieniquement, phamnaceuti- 
quement ou dermatologiquement acceptable, c'est-^-dire un milieu compatible avec toutes les matidres keratiniques 
telles que la peau, les ongies, les cheveux, les cils et sourcils, les muqueuses et les semi-muqueuses. et toute autre 
zone cutanea du corps et du visage. 

Lesdites compositions contiennent un milieu aqueux cosmetiquement et/ou dermatologiquement acceptable. Dans 
20 une fomne preferee de realisation, (a composition selon I'invention se presente sous la forme d'une emulsion huile- 
dans-eau. Toutefois, elle peut egalement se presenter sous la forme d'une emulsion eau-dans-huile, d'une emulsion 
multiple, d'un gel aqueux, ou d'une solution aqueuse. hydroalcoolique ou multiphasee, notamment eau/jDoudre et eau/ 
huile/poudres. 

La phase aqueuse de I'emulsion selon I'invention peut comprendre de i'eau, une eau florale telle que I'eau de 
25 bleuet et/ou une eau minerale telle que I'eau de VITTEL, I'eau de LUCAS ou I'eau de LA ROCHE POSAY. 

Ladite phase aqueuse peut etre presente k une teneur de 15 & 99,5 % en poids par rapport au poids total de la 
composition, de preference 40 k 80% en poids lorsque ia composition se presente sous forme d'emuision huile-dans- 
eau, ou de preference 85 k 95% en poids lorsque la composition se presents sous la forme d'un gel ou d'une solution 
aqueuse. 

30 En outre, la phase aqueuse peut comprendre de 0 % d 14 % en poids, par rapport au poids total de la phase 
aqueuse, d'un monoalcool inferieur en Cg-Cg et/ou d'un polyol tel que ie glycerol, le butyifeneglycol, I'isoprene glycol, 
le propyldneglycol, le polyethyieneglycol. 

Les compositions selon I'invention peuvent comprendre une phase grasse, notamment constituee de corps gras 
liquides k 25''C. tels que des huiles d'origine animate, vegetale, minerafe ou synthetique. 

35 Lorsque la composition selon I'invention se presente sous ia forme d'une emulsion, ladite phase grasse peut dtre 
comprendre toute huile cosmetiquement acceptable, dans la mesure oij ladite huile permet, en melange avec la phase 
aqueuse et les eventuels additlfs, I'obtention d'une emulsion stable, c'est-^-dire d'une emulsion qui ne casse pas, qui 
reste sous forme d'une phase unique pendant au moins 24 heures apres stockage k 25'*C, sans phenomena de cre- 
mage ou de reiarguage d'huile. 

40 Les huiles susceptibles d'etre employees peuvent eventueilement etre volatiles. On entend par huile volatile, tout 

compose susceptible de s'evaporer au contact de fa peau. De preference, on utilise des huiles dont le point eclair est 
suffisamment eiev6 pour permettre rutilisation de ces huiles en formulation, et suffisamment bas pour obtenir I'effet 
evanescent souhaite. On emploie de preference des huiles dont le point eclair est de I'ordre de 40-1 OO^C. 
On peut ainsi citer les huiles siliconees voiatiles, telles que : 

45 

les silicones volatiles cycliques ayant de 3 ^ 8 atomes de silicium et de preference de 4 ^ 6. H s'agit par exemple 
de la cyclotetradlmethylsiloxane, de la cyclopentadimethylsiloxane ou de la cyclohexadimethylslloxane, 
- les cyclocopolymeres du type dimethylsiloxane/methylalkylsiloxane, tels que la SILICONE FZ 3109 vendue par la 
societe UNION CARBIDE , qui est un cyclocopolymere dimethylsiloxane/methyloctylsiloxane, 
so . les siik^ones volatiles iineaires ayant de 2 ^ 9 atomes de silicium. II s'agit par exemple de Thexamethyldisiloxane. 
de I'hexyl heptamethyltrislloxane ou de I'octyl heptamethyltrisiloxane. 

On peut egalement citer les huiles volatiles hydrocarbonees, telles que les isoparaffines et notamment Tisododecane. 
Parmi les huiles non volatiles, on peut citer : 

55 

les polyalkyKC^-Cgo) siloxanes et notamment ceux k groupements terminaux trimethyisilyle, de preference ceux 
dont la viscosite est interieure k 0,06 rrfi/s parmi lesquels on peut citer les polydimethylsiloxanes Iineaires et les 
alkylmethylpoiysiloxanes tels que la cetyldimethtcone (nom CTFA), 
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les silicones modifi^es par des groupemants allphatiques et/ou aromattques, dventueliement fluorSs, ou par des 
groupements fonctionneis tels que des groupements hydroxy les, thiols et/ou amines, 
les hulles de silicone ph^nyldes, notamment celles de formule : 
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dans laquelle R est un radical alkyle en C1-C30, un radical aryle ou un radical arallcyle, n est un nombre entier 
compris entre 0 et 100, et m est un nombre entier compris entre 0 et 100. sous reserve que la somme est comprise 
entre 1 et 100. 

les hulles d'origlne animale, v6g6tale ou min6rale, telles que Thuile de paraffine, de vaseline, le perhydrosqualdne, 
I'huile d'abricot, I'huile de germes de bid, d'amande douce, de calophyllum, de sesame, de macadamia, de pdpins 
de raisin, de colza, de coprah, d'arachide, de palme, de ricin, d'avocat, de jojoba, d'olive ou de germes de cdrdales; 
des esters d'acides gras; des alcools; des acdtylglycdrides; des octanoates, ddcanoates ou ricinoldates d'alcools 
ou de potyalcoots; des triglycerides d'acides gras; des giycdrides, les hulles fluordes et perfluordes. 

Dans un mode de realisation particulier de {'invention, on peut preparer une emulsion ne comprenant que des 
corps gras silicones, tels que des hulles cycliques volatiles eventuellement en melange avec des PDMS et/ou des 
huiles siliconees phenyiees, ou encore tels que des gommes de silicone, notamment phenyiees et/ou hydroxyiees, en 
melange avec des huiles siliconees eventuellement volatiles. 

Lorsque la composition se presente sous fomne d'une emulsion huile-dans-eau, la phase grasse de I'emulsion peut 
etre presente ^ une teneur de 2 % ^ 40 % en poids par rapport au poids total de i'emulsion, de preference de 3 % ^ 
30 % en poids et en particulier de 3 % ^ 20 % en poids. 

La compositbn selon invention peut comprendre en outre d'autres corps gras, qui peuvent etre choisis par Thorn- 
me du metier sur base de ses connalssances generates, de maniere k conferer k la composition finale les proprietes 
souhaitees, par exemple en consistance, en texture et/ou en transfert. Ces corps gras additionnels peuvent etre des 
cires, des gommes et/ou des corps gras pateux d'origine animale, vegetale, min6rale ou synthetique, ainsi que leurs 
melanges. 

On peut notamment citer : 
les gommes de silicones, 

les cires d'origine animale, vegetale, minerale ou synthetique telles que les cires microcristallines, la paraffine, le 
petrolatum, la vaseline, I'ozol^ehte, la cire de montan; la cire d'abeilles, la lanoline et ses derives; les cires de 
Candellila, d'Ouricury, de Carnauba, du Japon, le beurre de cacao, les cires de fibres de lieges ou de canne k 
Sucre; les huiles hydrogenees concretes k 25*C, les ozokerites, les esters gras et les glycerides concrets k 25*^0; 
les cires de polyethylene et les cires obtenues par synthese de Fischer-Tropsch; des hulles hydrogenees concretes 
k 25°C; des lanolines; des esters gras concrets k 25°C; les cires de silicone; ies cires fiuorees. 

La composition selon I'invention peut en outre comprendre un ou plusieurs solvants organiques cosmetiquement 
acceptables (tolerance, toxicologie et toucher acceptables). Ces solvants organiques peuvent representer de 0 % ^ 
98 % du poids total de la composition, lis peuvent etre choisis dans te groupe constitue par les solvants organiques 
hydrophiles, les solvants organiques lipophiles, les solvants amphiphiles ou leurs melanges. 
Parmi les solvants organiques hydrophiles, on peut citer par exemple des monoalcools inferieurs lineaires ou ramifies 
ayant de 1 d 8 atomes de carbone comma rethanol, le propanol. le butanol, Tisopropanol, I'isobutanot ; des polyethylene 
glycols ayant de 6 ^ 80 oxydes d'ethyiene ; des polyols tels que le propylene glycol, i'isoprene glycol, le butyiene glycol, 
le glycerol, le sorbitol ; les mono- ou di-alkyle d'isosorbide dont les groupements alkyle ont de 1 ^ 5 atomes de carbone ; 
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les others de glycol comme le dl6thyl6ne glycol nnono-m6thyl ou mono-ethyl 6ther et tes others de propylene glycol 
comme le dipropyldne glycol mdthyl dther. 

Comme solvants organiques amphiphiles, on peut citer des polyols tels des d6riv6s de polypropylene glycol (PPG) 
tels que les esters de polypropylene glycol et d'aclde gras, de PPG et d'alcool gras comme le PPG-23 oldyl ether et 
5 le PPG-36 oldate. 

Comme solvants organiques lipophiles, on peut citer par exemple les esters gras tels que i'adlpate de diisopropyle. 
i'adipate de dioctyle, les benzoates d'aikyle. 

Lorsque la composition selon I'invention se prSsente sous la forme d'une emulsion, elle peut eventuellement com- 
prendre en outre un tensioactif, bten que cela ne soit pas necessaire pour I'obtention d'une emulsion stable et fine. 

10 Elle peut egalement comprendre 0 ^ 5 % en poids, par rapport au poids total de remulsion, d'au moins un co-emul- 
slonnant qui peut Stre choisi parmi le monostearate de sorbitan oxyethyiene, des alcools gras tels que i'alcool stea- 
rylique ou I'alcool cetylique, ou des esters d'acides gras et de polyols tels que le stearate de glyceryle. 

En outre, remulsion selon I'invention peut comprendre un ou ptusieurs agents epaississants dans des concentra- 
tions preferentielles allant de 0 ^ 6 % en poids, par rapport au poids total de remulsion. 

'5 L'agent epaississant peut dtre choisi parmi : 

les biopolymeres polysaccharidiques comme la gomme de xanthane, la gomme de caroube, la gomme de guar, 
les alginates, les celluloses modifiees telles que rhydroxyethylcellubse, la methylcellulose, I'hydroxypropylcellu- 
lose et ia carboxymethylcellulose, 

20 . les polymeres synthetiques comme les acides polyacryliques tels que les polymeres poly(meth)acrylates de gly- 
ceryl tels que I'HISPAGEL ou le LUBRAGEL des societes HISPANO QUIMICA ou GARDIAN, la polyvinylpyrroli- 
done, I'alcool polyvinylique, les polymeres reticules d'acrylamide et d'acrylate d'ammonium tels que le PAS 5161 
ou BOZEPOL C de HOECHST; les copolymferes aery late/octylacry lam ide tels que le Dermacryl de National Starch; 
les polymeres ^ base de polyacrylamide tels que le SEPIGEL 305 de SEPPIC. les polymeres reticules d'acrylamide 

25 et de chlorure de methacryloyloxyethyltrimethylammonium tels que le SALCARE SC 92 de ALLIED COLLOIDS, 

le silicate de magnesium et d*atuminium. 

De plus, on a constate que, de maniere etonnante, les polymeres selon I'invention permettent de preparer des 
gels aqueux et des emulsions dans une large gamme de pH, notamment de pH acide inferieur k 7, tout en leur con- 

30 servant une viscosite stable dans le temps e temperature ambiante ou k des temperatures plus eievees. Ainsi, la 
composition selon I'invention peut comprendre au moins un compose acide, c'est^-dire au moins un compose dont 
une solution ou une dispersion aqueuse presente un plH inferieur ou egal k 7. 
Parmi ces composes acides, on peut citer notamment les hydroxyacides et les a-et (i-cetoacides. 
Les hydroxyacides utilises conformement k la presents invention sont choisis preterentiellement parmi les a-hydroxya- 

35 cides, I'acide Ti-octanoyl-5-salicylique et/ou I'acide salicylique. 

Les a-hydroxyacides auxquels s'applique I'invention peuvent etre lineaires, ramifies ou cycliques, satures ou insatures. 
Les atomes d'hydrogene de la chaTne carbonee peuvent, en outre, etre substitues par des halogenes, des radicaux 
halogenes. alkyies, acyies, acyloxyies, alcoxy carbonytes ou alcoxyies ayant de 2 ^ 28 atomes de carbon e. L'a-hy- 
droxyacide utilisable selon I'invention peut consister en un acide mono- ou polycarboxylique comportant une ou plu- 

40 sieurs fonctions hydroxy, I'une au moins de ces fonctions hydroxy devant occuper une position a sur ledit acide. De 
preference, les a-hydroxyacides de I'invention sont des a-hydroxyalcanoiques ayant de 2 ^ 18 atomes de carbone. 
Comme a-hydroxyacides utilisables dans I'invention, on peut citer notamment les acides glycolique, lactique, malique, 
tartrique, citrique, mandeiique, a-hydroxycaprylique, a-hydroxyhexanoique, a-hydroxydecanoique, a-hydroxydod6ca- 
noique, a-hydroxytetradecanoique. a-hydroxyhexadecanoique, a-hydroxyoctadecanoTque, a-hydroxyeisanoTque, a- 

45 hydroxydocosanoTque, a-hydroxyhexacosanoTque et a-hydroxyoctacosanoTque. 

On peut encore citer I'acide ascorbique. I'acide kojique, I'acide cafeique, I'acide salicylique et ses derives, ainsi que 
tous les composes naturels ou synthetiques contenant detels acides, comme les extraits vegetaux et plus specialement 
les extraits de fruits. 

Les composes acides peuvent etre presents dans les compositions de i'invention k des teneurs de 0 ^ 1 0 % en poids, 
50 par rapport au poids total de la composition, de preference de 0.2 %k5% en poids. 

La composition selon I'invention peut comprendre une phase particulalre qui peut comprendre des pigments et/ 

ou des nacres et/ou des charges habltuellement utilises dans les compositions cosmetiques. 

Par pigments, il faut comprendre des particules blanches ou color6es, minerales ou organiques, insolubles dans ie 

milieu, destinees k colorer et/ou opacifier la composition. Par charges, il faut comprendre des particules incolores ou 
55 blanches, minerales ou de synthese, lamellaires ou non lamellaires, destinees k donner de la douceur, de la matite et 

de I'uniformite au maquillage. Par nacres, II faut comprendre des particules irisees qui r6fiechissent la lumiere. 

Les pigments peuvent dtre presents k raison de 0-20 % en poids. par rapport au poids total de la composition, et 

de preference k raison de 2-15 %. lis peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques, de taille usuelle ou 
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nanom^trique. On peut citer. parmi les pigments et les nanopigments minSraux, les dioxydes de tttane, de zirconium 
ou d8 cerium, ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, les nanotitanes, le bleu ferrique. Pamii les pigments 
organiques, on peut citer le noir de carbone, et les laques de baryum, strontium, calcium, aluminium. 
Lorsque la composition se pr^sente sous torme d'une Emulsion huile-dans-eau, ies pigments sont de pr6f6rence hy- 
5 drophobes ou rendus hydrophobes, c'est-^-dlre qu'ils peuvent §tre traitds de manidre d rendre leur surface hydrophobe; 
ce traltement peut §tre effectud selon les mdthodes connues de I'homme du metier; les pigments peuvent notamment 
dtre enrobes par des composes silicones tels que des PDMS et/ou par des polymeres, notamment des poly6thyl6nes. 
On peut ainsi citer les pigments SA de Maprecos ou ies pigments PI de Myoshi. En effet, on a constats que lorsque 
les pigments n'^talent pas enrobes, le produit obtenu pr^sentait un aspect non lisse et/ou cassant. Les pigments sont 

10 de pr6fdrence presents dans la phase grasse de I'^mulsion. 

Lorsque la composrtion se pr^sente sous forme d'une solution ou d'un gel aqueux, elle peut comprendre des colorants 
hydrosolubles cholsis parmi les colorants usuels du domaine consid6r6 tels que le sel disodique de ponceau, le set 
disodique du vert d'alizarine. le jaune de quinolelne, le sel trisodique d'amarante, le sel disodique de tartrazine, le sel 
monosodique de rhodamine, le sel disodique de fuchsine, la xanthophylle. 

75 Les nacres peuvent &tre prdsentes dans la composition ^ raison de 0-20% en poids, de pr6f6renc6 k un taux 6lev6 
de I'ordre de 2-15% en poids. Parmi ies nacres envisageables. on peut citer la nacre naturelle, le mica recouvert 
d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou d'oxychlorure de bismuth ainsi que le mica titane color6. 
Les charges, qui peuvent 6tre pr^sentes dans la composition k raison de 0-20 % en poids, par rapport au poids total 
de la composition, de pr6f6rence 2-10%, peuvent etre mindrales ou de synthese. lamellaires ou non iamellaires. On 

20 peut citer le talc, le mica, la slllce, le kaolin, les poudres de Nylon et de polyethylene, le Teflon, I'amidon, le nitrure de 
bore, les microspheres telles que I'Expancel (Nobel Industrie), le polytrap (Dow Coming) et les mtcrobilles de rdsine 
de silicone (Tospearls de Toshiba, par exemple). 

La composition peut comprendre en outre tout additif usuellement utilise dans le domaine cosmetique, tel que des 
antioxydants, des colorants notamment hydrosolubles, des parfums, des huiies essentielles, des conservateurs, des 

2S actifs cosmetiques, des hydratants, des vitamtnes, des acides gras essentiels, des sphingollpides, des composes auto- 
bronzants tels que la OHA, des filtres solalres, des polymeres liposolubles notamment hydrocarbones, tels que le 
polybutene, les polyalkyienes, les polyacrylates et les polymeres silicones compatibles avec les corps gras. 
Bien entendu I'homme du metier veillera k choisir ce ou ces eventuels composes compiementaires, et/ou leur quantite, 
de maniere telle que ies proprietes avantageuses de la composition selon I'invention ne soient pas, ou substantielle- 

30 ment pas, alterees par I'adjonction envisagee. 

Ces additlfs peuvent dtre presents dans la composition k raison de 0-10% en poids. 

Les compositions selon I'invention peuvent se presenter sous toutes les formes appropriees pour une application 
topique, notamment sous forme de serum, de lotion, de creme, de lait, de gel aqueux, d'emulsions obtenues par 
dispersion d'une phase grasse dans une phase aqueuse (H/E) ou inversement (E/H), de consistence liquide ou semi- 

35 liquids, voire pateuse ou solide. 

Les emulsions selon I'invention peuvent constituer tout ou partle d'une composition cosmetique, pharmaceutique ou 
hygienique. 

Les compositions selon I'invention trouvent une application notamment dans le domaine du maquillage de la peau, 
des semi-muqueuses, des muqueuses et/ou des phaneres, et se presentent alors par exemple sous la forme d'un 
<o fond de teint, d'un fard k joues ou k paupieres, d'un rouge k levres, d'un mascara ou d'un eye-liner 

Elles peuvent egalement etre utilisees comme base de soin pour les levres, ou comme produit de soin de la peau, des 
muqueuses, des semi-muqueuses et/ou des phaneres, produit hygienique ou pharmaceutique ou encore produit so- 
laire ou autobronzant. 

Elles trouvent egalement une application dans le domaine capillaire, notamment en tant que gels ou cremes de soin 
45 des phaneres telles que cheveux, cils et sourcils, ou encore en tant que gel aqueux notamment de coltfage. 
L'invention est illustree plus en details dans les examples suivants. 

Exemple de preparation A du polvmere 

50 Dans un ballon de 5 litres muni d'un agitateur. d'un refrigerant k reflux, d'un thermometre et d'un dispositrf de 
conduits pour I'azote et pour I'ammoniaque, on introdult 2006.2 g de tertio-butanol puis 340,0 g d'acide 2-acrylamido 
2-methylpropane sulfonique que Ton disperse dans la solution sous forte agitation. Aprfes 30 minutes, on ajoute I'am- 
moniaque par le conduit superieur du ballon et on maintient le melange reactionnel pendant 30 minutes k temperature 
ambiante jusqu'^ I'obtention d'un pH de I'ordre de 6-6,5. On introduit ensuite 32,0 g d'une solution de trimethylolpropane 

55 triacrylate k 25% dans le tertio-butanol et on chauffe jusqu'^ 60^C tandis que le milieu reactionnel est simuttanement 
rendu inerte par apport de I'azote dans le ballon. Une fols cette temperature atteinte, on ajoute du dilauroylperoxyde. 
La reaction se declenche aussitdt, ce qui se traduit par une montee de temperature et par une precipitation du poly- 
merisat. 15 minutes apres le debut de la polymerisation, on Introduit un courant d'azote. 30 minutes apres I'ajout de 
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I'amorceur, la temperature du milieu r^actionnel atteint un maximum de 65-70**C. 30 minutes apres avoir atteint cette 
temperature, on chauffe au reflux et on maintient dans ces conditions pendant 2 heures. On observe au cours de la 
reaction la formation d'une pSte 6paisse. On ref roidit jusqu'^ la temperature ambiante et on filtre ie produit obtenu. La 
pSte recuperee est ensulte sech^e sous vide ^ 60-70''C pendant 24 heures. On obtlent 391 g de poly(acide 2-acryla- 
5 mido 2-methylpropane sulfonique) rdticuie et neutralise, ayant viscosite mesuree au viscosimetre BROOKFIELD, mo- 
bile 4, k une Vitesse de rotation de 100 tours/minutes dans une solution d'eau ^ 2 % et k 25 **C allant de 15000 cps h 
35.000 cps. La viscosite du polymere serachoisie et contr6iee seion des moyens classiques en fonction de Tappiication 
cosmetlque envisaged. 

10 Exempie de preparation B du polvmere 

Dans un ballon de 5 litres muni d'un agltateur, d'un refrigerant k reflux, d'un thermometre et d'un disposltif de 
conduite pour I'azote et pour f'ammoniaque, on introduit 2006,2 g de tertio-butanol puis 340,0 g d'acide 2-acrylamido 
2-methylpropane sulfonique que Ton disperse dans la solution sous forte agitation. Apres 30 minutes, on ajoute I'am- 

is moniaque par Ie conduit superieur du ballon et on maintient Ie melange reactlonnel pendant 30 minutes k temperature 
ambiante jusqu'^ Tobtention d'un pH de I'ordre de 6-6,5. On introduit ensulte 1 9,2 g d'une solution de trimethylolpropane 
triacrylate h 25% dans Ie tertio-butanol et on chauffe jusqu'^60°C tandis que Ie milieu reactlonnel est slmultan6ment 
rendu Inerte par apport de I'azote dans te ballon. Une fois cette temperature atteinte, on ajoute du dilauroylperoxyde. 
La reaction se declenche aussltdt, ce qui se traduit par une montee de temperature et par une precipitation du poly- 

20 merisat. 15 minutes apres Ie debut de la poiymerisation, on Introduit un courant d'azote. 30 minutes apres I'ajout de 
Tamorceur, la temperature du milieu reactlonnel atteint un maximum de 65-70*C. 30 minutes apres avoir atteint cette 
temperature, on chauffe au reflux et on maintient dans ces conditions pendant 2 heures. On observe au cours de la 
reaction la formation d'une p§te epaisse. On ref roldit jusqu'^ la temperature ambiante et on filtre Ie produit obtenu. La 
p3te recuperee est ensuite sechee sous vide k 60-70*^C pendant 24 heures. On obtient 391 g de poly(acide 2-acryla- 

2S mido 2-methylpropane sulfonique) reticule et neutralise, ayant une viscosite mesuree au viscoslmetre BROOKFIELD, 
mobile 4. k une Vitesse de rotation de 1 00 tours/minutes dans une solution d'eau ^ 2 % et ^ 25 °C de I'ordre de 7000 cps. 

Exempie de composition 1 

30 On prepare un fond de teint ayant la composition sulvante : 

oxydes de fer et de titane enrobes de PDMS 1 0 g 

poly(acide 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) reticule et neutralise par I'ammoniaque, prepare sebn le 
procede de ('exempie A, de viscosite k 25^0 de 16000 cps en solution aqueuse k2% 1 g 
55 . gomme de silicone hydroxyiee dans PDMS 16 g 
conservateurs qs 
eau qsplOOg 

On chauffe la phase aqueuse de maniere k dissoudre les consen^ateurs et on y disperse le polymdre; on disperse 
40 les pigments dans la phase grasse et on introduit cette phase grasse dans la phase aqueuse k temperature ambiante 

et sous agitation. 

On obtient ainsi un fond de teint qui s'etale facilement sur la peau sans sensation de gras et ne transfers pas au contact 
d'un tissu. 

Ce fond de teint confere une certaine sensation de fraicheur lors de son application sur la peau. 

45 

Exempie de composition 2 

On prepare un gel de maquiliage ayant ia composition suivante: 

^ . oxydes de fer et de titane enrobes de PDMS 7g 

poly(acide 2-acrylamido 2-methylpropane sulfonique) reticule et neutralise par I'ammoniaque, prepare selon le 
precede de I'exemple A, de viscosite k 25°C de 16000 cps en solution aqueuse k 2% 1 ,5 g 
. melange de gomme sillcon6e et de silicone volatile (polydiphenyldlmethylsiloxane + cyclopentadimethylsiloxane) 
16 g 

^ . solution aqueuse d'a-hydroxyacides (49% de matiere skche) 1 g 
conservateurs qs 
triethanolamine qsp pH 3,5 
eau qsplOOg 
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On obtient une Emulsion stable, ayant un pH de 3.5, qui permet Tobtention d'un maquillage uniforme et naturel Le 
prcxJuit est frais k rapplication et facile k appliquer. On obtient une sensation de douceur en final. La composition 
pr^sente une bonne tenue et ne transf^re pas. 

s Exemple 3 : Etude des proprletes de perslstance des emulsions en fonction de la nature de la phase qrasse 

On a rSalisd diffdrentes Emulsions (fond de telnt) confomnes k rinvention, chaque Emulsion dtant ditfdrente par la 
nature de la phase grasse. 

Les Emulsions ont ^td pr^pardes selon les compositions suivantes : 

10 

phase grasse X g 

pigments enrobds PDMS 10 g 

poly(acide 2-acrylamido 2-m§thylpropane sulfonique) r6ticul6 et neutralist par Tammonlaque, pr6par6 selon le 
proctdS de I'exemple A. de viscosity k 25°C de 16000 cps en solution aqueuse ^2% 1 g 
75 . eau qsplOOg 

On a prepare les compositions, de mani^re usuelle, en mtlangeant les ingredients de la phase grasse et les 
pigments prtalablement disperses ; on a prepare la phase aqueuse en mtlangeant I'eau et le polymdre puis on a 
chauffd k 80 °C; on a mtlangd les deux phases k temperature ambiante sous agitation k I'aide d'une turbine. 
20 On a ensuite ddtemnind les propriet^s de persistence de ces Emulsions. 

Pour cela, on a appiiqud 0,05 g de chaque Emulsion sur une surface de 50 cm^ sur I'avant-bras puis on a laissd sdcher 
ia composition appliqu6e pendant 5 minutes. 

On a ensuite applique une bande de tissu en polyester sur la partie de Tavant-bras traite. A I'aide d'un apparell, on a 
anime la bande d'un mouvement de translation vertical, au contact de i'avant-bras trarte. Le tissu a 6X6 maintenu tendu 
25 ^ i'aide d*un contrepoids errant ainsi un frottement du tissu pendant la translation. On a realise 10 mouvements aller 
et retour de frottement 

On a ensuite note les traces colorees qui se sont eventuellement deposees sur le tissu selon la notation suivante : 

tissu tr6s tache : note = 0 
30 tissu sans trace : note = 10 

On considere qu'un fond de teint transf^re peu lorsque la notation est egale ou superieure k 8,5. 
Les resuttats obtenus sont reportes dans le tableau ci-aprfes. 

II en ressort que les emulsions selon I'invention presentent de bonnes proprletes de perslstance et ne transf6rent 
35 pas sur le tissu. ^ 

Ceci est egalement le cas lorsque des huiles d'origine vegetale. ou des esters gras. sont presents dans la com- 
position. 
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Revendications 

1. Utilisation d'un pofym^re pofy{acide 2-acrylamido 2-m6thylpropane sulfonique) r6ticul6 et neutralist k au moins 
90% dans une composition cosmdtique, dermatologique. hygi6nique et/ou pharnrjaceutique, afin de limiter. dimi- 
nuer et/ou de supprimer le transfert et/ou la migration de ladite composition. 

2. Utilisation d'un polym6re poly(acide 2-acrylamido 2-m6thylpropane sulfonique) r6ticuI6 et neutralist k au moins 
90%, dans une composition cosmttique. dermatologique, hygl6nlque et/ou phamnaceutique, afin d'amtllorer la 
tenue de ladite composition. 

3. Utilisation d'un polymtre poly(acide 2-acryIamido 2-m6thylpropane sulfonique) rtticult et neutralist k au moins 
907o dans une composition cosmttique, dermatologique, hygitnlque et/ou pharmaceutique, comme agent per- 
mettant de limiter, diminuer et/ou de supprimer le transfert et/ou la migration de ladite composition, et/ou comme 
agent permettant d'amtliorer la tenue de ladite composition. 

4. Utilisation selon I'une des revendications prtctdentes, dans laquelle le poiym^re comprend, distributs de fa^on 
aleatoire : 

a) de 90 ^ 99,9% en poids de motifs de formule gtntrale (1 ) suivante : 



CH 



C 



CH3 



O NH C CH2SO3X* (1) 



30 CH, 



dans laquelle X+ designe un cation ou un mtlange de cations, au plus 10% molaire des cations X+ pouvant 
§tre des protons H+ ; et 

^ b) de 0.01 a 10% en poids de motifs rtticulants provenant d*au moins un monomfere ayant au moins deux 

doubles liaisons oltfiniques ; les proportions en poids dtant dtfinies par rapport au poids total du polym^re. 

5, Utilisation selon la revendication 4, dans laquelle le polym6re comprend de 98 ^ 99.5 % en poids de motifs de 
formule (1) et de 0,2 ^ 2 % en poids de motifs reticulants. 

40 

6. Utilisation selon Tune des revendications 4^5, dans laquelle le cation X+ reprtsente un cation ou un mtlange de 
cations choisis parmi un proton, un cation de mttal alcalin, un cation Equivalent de celui d'un mttal alcalino-terreux 
ou I'ion ammonium. 

45 7. Utilisation selon I'une des revendicattons 4^6, dans laquelle les nnonomdres de rtticulation ayant au moins deux 
doubles liaisons oltfiniques sont choisis parmi le dipropyldneglycol-diallyltther, les polyglycol-diallyltthers. le trle- 
thyl^neglycoldivinylether, rhydroquinone-diallyl-tther. le tttrallyl-oxtthanoyle ou d'autres allyl ou vinyltthers alco- 
ols polyfonctionnels. le diacrylate de tttratthyl^neglycol. la triallylamine. le trimtthylolpropane-diallyltther, le mt- 
thylen-bis-acrylamide et/ou le divinylbenzdne, 

so 

8. Utilisation selon Tune des revendications 4 Si 6, dans laquelle les monomdres de rdticulation ayant au moins deux 
doubles liaisons oltfiniques sont choisis parmi ceux rdpondant h la formule gtntrale (2) suivante : 
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•CH, 



■CH, 



(2) 



10 dans laquelle ddsigne un atome d'hydrogdne ou un radical alkyle en C^-C4. 

9. Utilisation selon I'une des revendications pr§c6dentes, dans laquelle le polym6re presents une viscosity mesur^e 
au vlscosim^tre BROOKFIELD, mobile 4, ^ une Vitesse de rotation de 100 tours/minutes, k 25°C, et en solution 
aqueuse ^ 2 % en poids, sup6rieure ou 6gale k 1000 cps et plus pr^f^rentiellennent allant de 5000 cps k 40000 

75 cps et plus partlcull&rement de 6500 cps d 35000 cps. 

10. Utilisation selon I'une des revendications pr^c^dentes. dans laquelle le polynn^re est present k une concentration 
de 0,01 k 20% en poids par rapport au poids total de la composition, de pr6f6rence 0,1 k 5% en poids, et plus 
pr6f6rentiellement 0,4 k 2% en poids. 

20 

11. Utilisation selon I'une des revendications prec^dentes. dans laquelle la composition comprend en outre au moins 
un compost acide choisi parmi les hydroxyacldes et les a- et p>c6toacides. 

12. Utilisation selon I'une des revendications pr6c6dentes, dans laquelle la composition se prdsente sous la forme 
2S d'une Emulsion huile-dans-eau, d'une Emulsion eau-dans*huile, d'une 6mulslon multiple, d'un gel aqueux, d'une 

solution aqueuse, hydroalcoolique ou multlphasde, notamment eau/poudre et eau/huile/poudre. 

13. Utilisation selon I'une des revendications pr§c6dentes, dans laquelle la composition se pr^sente sous la forme 
d'un produit de maquillage de la peau. des semi-muqueuses, des muqueuses et/ou des phan^res. tet qu'un fond 

30 de telnt. un fard k joues ou k paupl^res. un rouge k Idvres. un mascara ou un eye-liner, d'une base de soln pour 
les I6vres; d'un produit de soin de la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses et/ou des phandres; d'un produit 
hygidnique ou pharmaceutique; d'un produit solaire ou autobronzant; d'un produit capillaire. 

14. Composition cosm§tique, dermatologique, hygi6nique et/ou pharmaceutique, se pr§sentant sous la forme de, et/ 
35 OU comprenant, une Emulsion huile-dans-eau, une 6mulsbn eau-dans-huile, une Emulsion multiple ou une solution 

muttiphasde, comprenant en outre au moins un polym^re poly(acide 2-acrylamido 2-mdthylpropane sulfonique) 
r§ticul6 et neutralist k au moins 90%, et des pigments. 

15. Composition cosmttique, dermatologique. hygitnique et/ou pharmaceutique, se presentant sous la forme de, et/ 
40 ou comprenant, un gel aqueux, une solution aqueuse, hydroalcoolique ou multlphasde, comprenant en outre au 

moins un polym^re poly(aclde 2-acrylamldo 2-m6thylpropane sulfonique) rdticult et neutralist k au moins 90%, 
et des colorants hydrosolubles. 

IS. Composition selon I'une des revendications 14 ^ 15. dans laquelle le polymfere comprend, distributs de fagon 
45 al6atoire : 

a) de 90 k 99,9% en poids de motifs de formule gtntrale (1) suivante : 



so 



ss 
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30 




-C CH,SO/X* (1) 

I 

^0 CH, 



dans laquelle X+ d^signe un cation ou un melange de cations, au plus 10% molaire des cations X+ pouvant 
etre des protons H+ ; et 

b) de 0,01 d 10% en polds de motifs r^ticulants provenant d'au moins un monom^re ayant au molns deux 
doubles liaisons oldfinlques ; les proportions en poids dtant ddfinies par rapport au poids total du polymlre. 

17. Composition selon la revendication 16, dans laquelle le polym^re comprend de 98 d 99,5 % en poids de motifs 
de formule (1 ) et de 0,2 ^ 2 % en poids de motifs r6ticulants. 

20 

18. Composition selon I'une des revendications 16^17, dans laquelle le cation X+ repr6sente un cation ou un melange 
de cations choisis parmi un proton, un catbn de m6tal alcalin, un cation Equivalent de celui d'un m6tal alcalino- 
terreux ou I'ion ammonium. 

25 19. Composition selon I'une des revendications 16 k 18, dans laquelle les monom&res de reticulation ayant au moins 
deux doubles liaisons ol6finiques sont choisis parmi le dipropyl6neg!ycol-diallyl6ther. les polyglycol-diallyl6tfiers, 
le tri^thyldneglycol-divinylether, I'hydroquinone-diallyl-dther, le tetrallyl-ox6thanoyle ou d'autres allyl ou vinyl6thers 
alcools polyfonctionnels, le diacrylate de tetra6thyl6neglycol, la trial lyiamine, letrim6thylolpropane<liallyl6ther, le 
m6thylen-bis-acrylamide et/ou le divinylbenz6ne. 



20. Composition selon Tune des revendications 16^18, dans laquelle les monom^res de reticulation ayant au moins 
deux doubles liaisons oldfiniques sont choisis parmi ceux r^pondant d la formule gdndrale (2) suivante : 



35 



40 



C 
II 

o 



-C CH, CH3 (2) 



dans laquelle R-, d^signe un atome d'hydrog^ne ou un radical alkyle en C^-C4. 

45 

21. Composition selon I'une des revendications 14 & 20, dans laquelle le polymdre pr^sente une viscosit§ mesur6e 
au viscosimfetre BROOKFIELD, mobile 4, k une vitesse de rotation de 100 tours/minutes, k 25'*C, et en solution 
aqueuse ^ 2 % en poids, sup^rieure ou dgale k 1000 cps et plus prefdrentiellement allant de 5000 cps k 40000 
cps et plus particulierement de 6500 cps k 35000 cps. 

50 

22. Composition sefon I'une des revendications 14 ^ 21, dans laquelle le polymdre est present k une concentration 
de 0,01 k 20% en poids par rapport au poids total de la composition, de preference 0,1 k 5% en poids, et plus 
preferentiellement 0,4 k 2% en poids. 

ss 23. Composition selon Tune des revendications 14 ^ 22, dans laquelle la phase aqueuse represents 15 k 99,5 % en 
poids par rapport au poids total de la composition. 

24. Composition selon I'une des revendications 1 4 & 23, comprenant en outre un monoalcool inf 6rieur en C2-C6 et/ou 
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un polyol tel que le glycerol, le butyl^neglycol, I'isoprdne glycol, te propyldneglycol, le poly^thyldneglycol. 

25. Composition selon la revendicatlon 14, comprenant en outre au molns une hulle d'origine animale, v6g6tale, mi- 
n^rale ou synth^tique, et/ou au moins une gomme de silicone. 

5 

26. Composition selon la revendicatlon 25, dans laquelle Thuile est choisie parmi les huiles siiiconSes volatiles; les 
huiles volatiles hydrocarbon6es; les huiles non volatiles siliconSes, 6ventuel!ement ph6nyl6es; I'huile de parafflne, 
de vaseline, le perhydrosqual6ne, I'huile d'abricot, I'huile de germes de bl§, d'amande douce, de calophyllum, de 
s6same, de macadamla, de p^pins de raisin, de colza, de coprah, d'arachide, de palme, de ricin, d'avocat, de 

10 jojoba, d'olive ou de germes de c§rdales; des esters d'acides gras; des alcools; des ac^tylglycdrides; des octa- 
noates, decanoates ou ricinolSates d'alcools ou de potyalcools; des triglycerides d'acides gras; des glycdrldes, 
les huiles fluor6es et perfluor^es. 

27. Composition selon la revendicatlon 25. dans laquelle la gomme de silicone est choisie parmi les gommes phSnyl^es 
IS et/ou hydroxyl6es. 

28. Composition selon la revendicatlon 1 4, se prSsentant sous la forme d'une Emulsion dont la phase grasse ne com- 
prend que des corps gras silicones. 

20 29. Composition selon I'une des revendications 14 d 28, comprenant en outre au moins un compost acide. 

30. Composition selon la revendicatlon 29, dans laquelle le compose acide est choisi parmi les hydroxyacides et les 
a- et p-c6toacldes. 

2S 31. Composition selon la revendicatlon 30, dans laquelle I'hydroxyacide est un a-hydroxyacide. 

32. Composition selon Tune des revendications 29 k 31, dans laquelle le compost acide est present h une teneur de 
0 ^ 10 % en poids, par rapport au poids total de la composition, de preference de 0.2 % ^ 5 % en polds. 

30 33. Composition selon la revendicatlon 14. comprenant 2-15% en poids, par rapport au polds total de la composition, 
de pigments et/ou nanopigments. 

34. Composition selon la revendicatlon 14, dans laquelle les pigments et/ou nanopigments sont choisis parmi les 
dioxydes de tltane, de zirconium ou de cerium, les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, les nanotitanes, le bleu 

35 ferrlque. le noir de carbone, les laques de baryum, strontium, calcium, aluminium. 

35. Composition selon I'une des revendications 1 4 ou 33 ^ 34, se presentant sous la forme d'une emulsion huile-dans- 
eau et dans laquelle les pigments sont hydrophobes ou rendus hydrophobes. 

40 36. Composition selon la revendicatlon 35, dans laquelle les pigments sont enrobes par des composes silicones tels 
que des PDMS et/ou par des polymferes. notamment des polyethylfenes. 

37. Composition selon la revendicatlon 1 5. dans laquelle les colorants hydrosolubles sont choisis parmi le sel disodique 
de ponceau, le sel disodique du vert d'alizarine, le jaune de quinoieine, le sel trisodique d'amarante, le sel disodique 

^ de tartrazine, le sel monosodique de rhodamine, le sel disodique de f uchsine, la xanthophylle. 

38. Composition selon I'une des revendications 14 a 37, se presentant sous la forme d'un produit de maquillage de 
la peau. des semi-muqueuses, des muqueuses et/ou des phan^res, tel qu'un fond de teint, un fard k joues ou k 
paupieres, un rouge k levres, un mascara, un eye-liner; d'une base de soin pour les levres; d'un produit de soin 

so de la peau, des muqueuses, des semi-muqueuses et/ou des phandres; d'un produit hygienique ou pharmaceuti- 
que; d'un produit solaire ou autobronzant; d'un produit caplllalre. 

39. Composition de maquillage ou de soin sans transfert, comprenant au moins un polymftre poIy(aclde 2-acrylamido 
2-methylpropane sulfonique) reticule et neutralise k au moins 90%. 

55 

40. Precede pour limiter, diminuer et/ou empdcher le transfert d'une composition cosmetique, dermatologique, hygie- 
nique et/ou pharmaceutique. notamment une compositbn de maquillage ou de soin de la peau, des muqueuses. 
des semi-muqueuses et/ou des phan^res, consistent k introduire dans ladite composition au moins un polymere 



15 



EP 0 815 843 A1 

poly(acide 2-acrylamldo 2-m6thylpropane sulfonique) r§ticul6 et neutralist k au moins 90%. 

5 

10 

IS 
20 
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